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© FailungsJdeseisiure mrt hoher Strutctur und Verfahren zu ihrer Hersteilung. 

(57) Fallungskieselsauren, die durch folgende physikalisch- 
chemtschen Stoffdaten gekennzeichnet sind: 



BET-Oberflache 
nach DIN 66131 

DBP-Zahl 

Stampfgewicht 
nach DIN 53194 

"ALPINE-Siebruck- 
stand" > 63 um 



m 2 /g 
% 

g/i 



400-600 400-600 400-600 
340-380 320-360 310-360 

180-220 75-120 35- 70 



Gew.-% 25- 60 <0.1 



<0,01 



gleichze'rtigen Zulauf von Wasserglaslosung und Schwefel- 
saure, unter anhaltendem Scheren mit einer Ekato-Turbine 
uber die gesamte Fallzeit, durch 90 minutige Unterbrechung 
der Fallung von der 13. bis zur 103. Minute nach einer 
Gesamtfalldauer von 146 Minuten eine Kieselsaureendkon- 
zentration von 46 g/l einstellt, die Fallungskieselsauresu- 
spension 12*17 Stunden lang attert die Fallungskieselsaure 
mit Hilfe einer Filterpresse aus der Suspension abtrennt, 
auswascht, der Filterkuchen mit Wasser und ode r Saure zu 
einer Suspension mit 10-16 Gew.-% Feststoffgehatt verflus- 
sigt, anschlie&end spruhtrocknet, und entweder gar nicht 
oder mit einer Querstrommuhle Oder Strahlmuhle vermahlt. 



CM Je nach Kornverteilungskurve kdnnen diese FSIIungskie- 
^ selsauren als Tragerkieselsauren fur Wirkstoffe aller Art, a!s 
Antibiockingmittel fur Polypropylen- und PolySthylenfolien 
als Verdickungskieselsaure in bestimmten polaren Syste- 



o 
o 

00 

o 



men, in denen pyrogene Kieselsauren wenig Verdickungslei- 
stung zeigen, als hochwirksame Mattierungsmittel fur Lacke 
und als Katalysatortrager sowie als Isolationsmaterialien 
eingesetzt werden.. 

Die Fallungskieselsauren werden hergestetlt, indem man 
in eine auf 40-42 e C erwarmte Vorlage aus Wasser unter 
Konstanthattung eines pH-Wertes im Bereich von 6-7 durch 
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10 FSllungskieselsSuren mit hoher Struktur una Verfahren 
zu ihrer Herstellung 

» 

Unter der Struktur m einer Kieselsaure ist ihre Eigenschaft zu 
15 verstehen, die den Grad und das Ausmafi der Zusammenlageruxig 
ihrer PrimSrteilchen zu SekundSrteilchen, bzw. zu TertiSr- 
aggregaten beschreibt. Nach heute gttltigen tJberlegungen , die 
die Charakterisierung der Struktur von Purnace-RuBen betref- 
fen, laBt sich durch die Anwendung der Methode der Brabender 
20 Absorptionszabl ,nach CABOT auf Fallungskiesels&uxen ein ein- 

deutiger Zusammenhang zwischen der sogenannten Dibutylphthalat- 
Absorptionszahl ( in ml/g Oder %) und den Stxuktureigenschaf- 
ten aufzeigen (vgl. DE-PS 17 67 332, Spalte 2, Zeilen 45-64) . 

25 Als Stand der Technik sind Kieselsauretypen bekannt, die sich 
iin Hinblick auf ihre Struktur von den normalen KieselsSuren 
(Verstarkerfiillstof fe fur Gummi) mit durchschnittlichem Struk- 
turmaB unterscheiden. 

30 Es handelt sich hierbei urn gefallte KieselsSuren Oder Kiesel- 
sSuregele r bei denen durch besondere Varianten des Trocknungs- 
prozesses Produkte gebildet werden, deren Struktur als erhSht 
anzusehen ist. Hierzu gehSren die Aerogele (Ullmanns Enzyklo- 
padie der technischen Chemie, III. Auflage, Band 15 , Seite 725/ 

35 1949) f die durch uberkritische EntwSsserung von KieselsSure- 
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Organo-Hydrogelen (US-PS 2 24 5 767) bzw. durch Strahlmahl- 
05 trocknung von KieselsSurehydrogelen (DE-PS 10 36 220) ge- 
wonnen werden. Ferner sind diejenigen Kieselsauren und Kie- 
selsSuregele, deren intermiscellare Fliissigkeit vor dem 
Trocknungsschritt aus organ i s chen Losungsmitteln bzw* Ge- 
mi^chen solcher I*Jsungsmittel mit Wasser bestelrt (US-PS 
10 2 285 449, DE-AS 10 08 717, DE-PS 10 89 736) , dieser Gruppe 
zuzurechnen. Des weiteren zShlen dazu auch sprxihgetrocknete 
Kieselsauren (KL-AS 65.02791, DE-PS 24 47 613) und schlieB- 

m 

lich die durch Scherung erhaltenen FallungskieselsSuren 
(DE-PA F 14059 VT P/121, DE-AS 10 00 793, DE-PS 17 67 332). 

15 

Die nachf olgende Zusammenstellung (Tabelle 1 ) enthSlt eine 
vergleichende Ubersicht uber die Produkte des Standes der 
Technik im Vergleich- zur "normalen" Fallungskieselsaure 
mit mittlerer Struktur. Der Ubersicht sind zusStzlich die 

20 Daten von drei verschiedenen erf indungsgemaBen Kieselsauren 
beigefiigt. Der Vergleich des Zahlenmaterials fuhxt zu der 
Feststellung , daB es erf indungsgemSB Qberras chen derweise 
gelungen ist, hochstrukturierte FSllungskiesels5uren und 
KieselsSuregele mit einer Oberflache von mehr als 400 m a /g 

25 in Kombination mit einer DBP-Zahl von mehr als 300 % herzu- 
s tell en. 

Die Erfindung geht von der Auf gabenstellung aus, Fallungskie- 
selsauren mit hoher DBP-Zahl von> 300% und gleichzeitig hoher 

30 spezifischer Oberflache von)400 m 2 /g durch Umsetzung von Al- 
kalis ilikatl6sungen mit SSure und/oder sSureaartig wirkenden 
Stoffen herzustellen. Ein weiteres Ziel der Erfindung ist es, 
die mit obigen physikalisch-chemischen Kenndaten versehenen 
FSllungskieselsauren in verschiedenen, wenn auch gezielt fest- 

35 gelegten Kornverteilungsf ormen herzustellen. 

-6- 
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Gegenstand der Erfindung sind Fallungskieselsauren, die 
durch folgende physikallsch-chemische Stoffdaten gekenn 
zeichmet s ind : 



BET-OberflSche nadi DIN 66131 n?/g 400-600 400.-600 400-600 

DBP-Zahl % 340-380 320-360 310-360 

Stanpfgewicht nach DIN 53194 g/1 180-220 75-120 35- 70 

10 "ALPINE-Siebruckstzund" ^ 63 um Gew.% 25- 60 < 0,1 ^0,01 



Die physikalisch-chemischen Stof fparameter dieser erf in- 

m 

dungsgemSBen FSllungskieselsSuren unterscheiden sich somit 
von denen der hoher stxukturierten Fallungskieselsauren 
15 und Kieselsauregele, bzw. -aerogele durch hohere BET-Ober- 
fl&chen in Kombination mit hohen DBP-Zahlen. Je nach Kor- 
verteilungskurve sind diese Fallungskieselsauren we2rfcvolle r 

anwendungstechnisch hochwirksame TrSgerkieseLsauren fiir * 

i 

Wirkstoffe aller Art, leistungsf Shige Antiblockingmittel 
20 fiir Polypropylen- und Polyathylenfolien mit sehr guter 

Transparenz, VerdickungskieselsSuren in bestinanten polaxen 
Systemen, in denen pyrogene Kieselsauren wenig Verdickungs- 
leistung zeigen, hochwirksame Mattierungsmittel fiir Lacke 
urid brauchbare Katalysatortrager sowie Isolationsmateria- 
25 lien. 



30 



35 



Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur 
Herstellung der erf indungsgemaBen Fallungskieselsauren mit 
den folgenden aufgefuhrten physikalisch-chemischen Daten: 

BET-Oberflache nach DIN 66131 n?/g 400-600 400-600 400-600 

DBP-Zahl % 340-380 320-360 310-360 

Stanpfgewicht nach DIN 53194 g/1 180-220 75-120 35- 70 

"ALPINE-Siehruckstand'^eS pm Gew.% 25- 60 £0,1 <0,01 

-S- 
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welches dadurch gekennzeichnet ist, daB mail in eine auf 
05 40 - 42°C erwSxmte Vorlage aus Wasser unter Konstanthal— 
tung eines pH-Wertes im Bereich von 6-7 durch gleichzei- 
tigen Zulauf von Wasserglaslbsung und Schwefelsaure r unte-r 
anhaltendem Scheren mit einer Ekato-Turbine tiber die ge— 
samte FSllzeit, durch 90-mimitige Unterbrechung der FSllrtng 
10 von der 13. bis zur 103. Minute nach einer Gesamtf Slldauex 
von 146 Minuten eine KieselsSureendkonzentration von 4 6 g/1 
einstellt, die FSllungskieselsauresuspension 12 — 17 Stunden 
lang altert, die Fallungskieselsaure mit Hilfe einer Filter- 
presse aus der Suspension abtrennt, auswascht, den Filter:— 
-j 5 kuchen mit Wasser und/oder Saure zu einer Suspension mil: 

10-16 Gew.-% Feststof f gehalt verflussigt und anschlieBend 
spriihtrocknet • 

Die so erhaltene FSllungskieselsSure weist die physikalisch- 
20 chemischen Kenndaten gemaB Anspruch 1 auf. Diese Fallungs— 
kieselsSure kann mit einer Querstrommuhle vermahlen werden. 
Sie weist dann die physikalischen Kenndaten gemSJi Ansprixch 3 
auf. Wird die FSllungskiesels&ure gemaB Anspruch. 1 jedodi mit- 
tels einer Strahlmiihle vermahlen , so weist sie clie physxka- 
25 lisch-chemischen Kenndaten gemaB Anspruch 5 auf.* 

Die besonderen Vorteile des erf indungsgemafien Verfahrens zur 
Herstellung der erfindungsgemafien FallungskieselscLuren, die 
sich giinstig auf die Wirtschaf tlichkeit des neuen Verfahrens 
■ 20 auswirken, sind die folgenden: 

— Der im Vergleich zu FSllungskieselsauren mit hohen 
spezifischen Oberflachen hohe Feststof fgehalt im 
Filterkuchen mit 16-17 Gew.-% reduziert die 
Trockungskosten und damit den Energiebedajrf des 
35 Herstellverf ahrens . 

-9- 
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- Die iiberraschend niedrigen -Waschzeiten r die im 
05 Vergleich zu FSllungskiesels&uren mit hohen spe— 

zif ischen OberflSchen bisher nicht beobachtet 
wurden f bewirken r da8 der Waschwasserbedarf niedxig 
1st und eine erhebliche Steigerung der Filter- 
pressenkapazitSt zu erreichen ist. 

10 

Die erf indungsgemaBen Kieselsauren sowie die Verfahren zu 
ihrer Eerstellung werden anhand der folgenden Beispiele 
naher erlautert und beschrieben: 

1 5 Beispiel 1 

In einem 75 m 3 -Holzbottich/ der als Fallbehalter dient und 
der mit einem MIG-Balkenriihrwerk und einer Ekato-Scher -bur- 
bine ausgeriistet ist/ werden 60 m 3 Wasser mit einer Tempera- 
tur von 40°C vorgelegt. In diese Vorlage flxefien gleichzei— 
20 tig mit einer Geschwindigkeit von 9/8 m 3 /h bandelsBbliclies 
Wasserglas (Si0 2 . 26,8 Gew.-% Na 2 0 : 8/0 Gew . -% , Modul = 
3/35) und konzentrierte Schwef elsaure (96 %ig) mit einer Ge- 
schwindigkeit von 0/98 m 3 /h ein. Dabei wird die Saure Qber 
die Turbine zugesetzt, die mit FSllungsbeginn in Betrieb ge- 
2 ^ setzt wird. Wahrend dieser Zugabe wird der pH-Wert der Fall- 
vorlage bei 6/0 gehalten. Nach der 13- Fallminute — d.h. bei 
sich abzeichnendem ViskositStsanstieg - wird die Zugabe von 
Wasserglas und SSure fur die Dauer von 90 Minuten lang nnter- 
broehen. Wahrend dieser Unterbrechungsphase wird weiter mit 
der Ekatoturbine geschert. Ab der 103, Minute wird die Zugabe 
von Wasserglas unter Einhalten der obengenannten Zugabege- 
schwindigkeiten und des pH-Wertes bis zur 146. Minute forge- 
setzt. Der Feststof f gehalt der FSLllungssuspension liegt dann 
bei 46 g/1. Die Temperatur kann je nach SuBeren Temperaturbe- 



-10- 
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dingungen einen Wert von 4 2 - 4 9°C angenommen haben. Der End- 
05 pH-Wert liegt bei 6,0. Insgesamt werden 9,1 m 3 Wasserglas 
und 0 r 91 m 3 Schwef elsSure umgesetzt. Die Suspension wird in 
einem ZwischenbehSlter vor dem Abpressen 15 Stunden lang ge- 
altert. Im AnschluB an diese Alterungsphase wixd die Suspen- 
sion mittels 4 Filterpressen filtriert. Dabei betrSgt die 

10 Fiillzeit bei einem Enddruck von 3/3 bar 1 Stunde. Nach einer 
sehr kurzen Waschzeit von nur 1,5 Stunden stellt sich ein 
Leitfahigkeitswert des abflieBenden Filtrats von 1050 jiS ein, 
nach 4 Stunden Waschzeit ein solcher von 280 uS. Der Feststoff- 
gehalt des erhaltenen Filterkuchens liegt bei 16,5 - 17 Gew.— %• 

15 Er wird mit Wasser unter Einwirkung von ScherkrSften verfliis— 
sigt und weist danach einen Feststoff gehalt von 11 Gew„-% auf- 
Im AnschluB an die Verf lussigung wird die KieselsSuresnspen- 
sion mittels einer rptierenden Scheibe zerstaubt iond mit 
heiBen Verbrennungsgasen getrocknet. 

20 

Die Kenndaten des unvermahlenen Produktes finden sich in Ta- 
belle 2. 

Beispiel 2 

• 

25 Eine FSllungskieselsaure wird gemaB Beispiel 1 hergestellt. 
Dabei wird abweichend von Beispiel 1 die Alterungszeit aiaf 
eine Dauer von insgesamt 16 Stunden erhoht, was bei gleichex- 
StrukturmaBzahl zu einer herabgesetzten BET-Oberf lache fuhr-t. 

30 Kenndaten der unvermahlenen Kieselsaure finden sich in 

Tabelle 2. 
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Die Herstellung der FallungskieselsSure erfolgt gemaB Bei- 
spiel 1. Abweichend wird die Alterungszeit auf 13 Stunden 
herabgesetzt und gleichzeitig der Festst.offgeha.lt: von 11 
auf 13 Gew.-% erhoht. 

Die Kenndaten der unvermahlenen KieselsSure sind der Tabelle 2 
10 zu entnehmen. 

Beispiel 4 

Es werden die Bedingungen des Bei spiels 1 eingehalten. Ledig- 
lich der Feststof f gehalt des zur Spriihtrocknung gelangenden 

Id 

verfliissigten Filterkuchens wird auf 12 % erhoht. 

Die Kenndaten der unvermahlenen Kieselsaure f inden sich in 

Tabelle 2. 

20 Beispieil 5 

Die Herstellung dieser KieselsSure erfolgt gemaB Beispiel 1. 
GeSndert wird nur die Alterungszeit von 15 auf 17 Stunden, 
Des weiteren wird der Filterkuchen mit wenig verdunnter Schwe- 
felsaure und wenig Wasser verfliissigt und die anf allende Sus- 
25 pension mit einem Feststof f von 16 Gew. -% zur Spriihtrocknung 
gebracht. Die im Feststof f enthaltene freie Saure wird durch 
Ammoniakgas neutralisiert^ 

Die Kenndaten der unvermahlenen Kieselsaure finden sich in 
Tabelle 2. 



Beispiel 6 

Die unvermahlene , spriihgetrocknete Kieselsaure des Beispiels 5 
wird auf einer ALPINE-Querstrommuhle vom Typ UP 630 vermah- 
len. Es resultiert ein Produkt, des sen physikalisch-chemischen 
Da ten in Tabelle 2 aufgefiihrt sind. 
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05 Beispiel 7 

Die gemSB Beispiel 1 erhaltene spriihgetrocknete FSJLlungskiesel 
sSure wird mittels einer ALPINE-Querstrommiihle vom Typ UP 630 
vermablen. Die Daten dieser KieselsSure befinden sich in Ta- 
belle 2. 

10 

* * 

Beispiel 8 

Die gemSB Beispiel 3 erhaltene unvermahlene , spriihgetrocknete 
FSJLlungskieselsSure wird mittels einer ALPINE-Querstrommuhle 
vom Typ UP 630 vermahlen. Die Kenndaten dieser KieselsSure 
sind in der Tabelle 2 aufgeftihrt. 



Die KieselsSure des Beispiels 1 wird mittels einer Luftstrahl- 
20 miihle vom Typ Microgrinding MC 500 vermahlen, dabei wird eine 
Leistung von 100 kg/h bei einem Mahlluf tdruck von 7 bar einge- 
halten. Die Kenndaten dieser KieselsSure sind ebeztfalls in 
Tabelle 2 aufgefiihrt. 

25 Beispiel 10 

Die FallungskieselsSure gemSB Beispiel 5 wird nacb. MaBgabe 
der Bedingungen des Beispiels 9 luf tstrahl vermahlen. Es resul« 
tieren Daten, die in Tabelle 2 enthalten sind* 

30 Beispiel 11 (Vergleichsbeispiel) 

Dieses Beispiel zeigt die Uberlegenheit der erf indungsgemaBen 
KieselsSuren im Vergleich zu bekannten hochoberf ISchigen Kie- 
selsSuren anhand der verbesserten Filtrations— unci Waschge- 
oc schwindigkeit auf Filterpressen. 

-13- 
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GemSB DE-AS 15 17 900 (Spalten 2/3, Zeilen 53-68/1-7) wird 
05 eine FSJLlungskieselsSure iuit einer spezif ischen OberflSche 
von 670 m 2 /g hergestellt„ 

Die Daten des Filtrationsvorganges zeigt Tabelle 3. 

Dort werden diese Filtrationsdaten den Filtrationsdaten der 
10 erfindungsgemSBen Kieselsaure gem&B Beispiel 3 gegeniiberge- 
stellt- Diese weist eine annahernd gleiche I^eitf ahigkeit, 
die an der getrocknenten FSllungskieselsaure bes-fcimmt wurde, 
auf . 

-j 5 Das Vergleicbsbeispiel zeigt die tiberraschend hobe Einspa— 

rung an Waschwasser und Filterpressenkapazitat. Das erfindnngs— 
gem&Be Verf ahren gestattet somit die Herstellung von FSllungs- 
kieselsauren mit hoher Oberf ISche zu SuBerst wir-fcschaftlidien 
Bedingungen . 

20 

Die physikalisch-chemischen Stoffdaten wie spezif iscbe BET— 
Oberf lache, DBP-Zahl und Stamp fgewicht werden nach DIN-Metho- 
den bestimmt. 

i 
t 

25 Die Leitf Shigkeit in 4 %iger wassriger Dispersion wird ge— 
mS.B DE-OS 26 28 975 , Seite 16 bestimmt. 

Der "ALPINE-Siebrtickstand" wurde wie folgt ermitrteltr 

Zur Bestimmung des Siebrttckstandes wird die KieselsSure durch 
30 ein 500 ji-Sieb abgesiebt, urn eventuell vorhanderte Entliif tmngs— 
knoten zu zerstoren. Dann werden 10 g des gesielrten Materials 
auf ein bestimmtes 1/uftstrablsieb gegeben und bei 200 mm Kas- 
sersaule-Unterdruck abgesiebt. Die Siebung ist £>eendet, wenn 
der Riickstand konstant bleibt, was meistens am xrieself abigen 

35 

-14- 
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Aussehen zu erkennen 1st. Zur Sicherheit siebt man noch eine 
05 Minute ISnger. Im allgemeinen dauert der Siebvorgang 5 Minuten . 
Bei eventuell sich bildenden Agglomeraten w±rd der Siebvor- 
gang kurz unterbrochen und die Agglomerate xoit einem Pinsel 
unter leichtem Druck zerstSrt. Nach der Sietmng wird der 
Siebriickstand vorsichtig vom Luf tstrahlsieb abgeklopft und 
1 o zuriickgewonnen . 



-15- 
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Tabelle 3 



05 Filtration und Waschvorgang von hochoberf ISchigen 

DE-AS 15 17 900 und erf indungsgemaBer Kieselsaure 



Parameter? 


Fallungskieselsaure 


er f indung sgeu 


aSBe Fal- 


10 


gemaB DE-AS 15 17900. 


Itmgskieselsa 


.ure nach 




| 







15 



Spezif ischer 
Oberf lache 
m a /g 



670 



595 



Fiillzeit der 
Filterpresse , 



1,5 



20 



St linden 



36 



1/5 



Filterkuchen- 



25 



Gew.% 



16 



16,5 



30 



LeitfShigkeit 
der trockenen 
Kieselsaure 
U.S (in 4 %iger 
wassriger Phase) 



ca. 800 



! ca. 1000 

i 
i 

i 
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-FSllungskieselsauren mit hoher Struktur und Verfahren 
10 zu ihrer Herstellung 
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Patentansprtiche 

1 . FcLllungskieselsaure , gekennzeichnet durch die folgenden 
physikalisch-chemischen Kenndaten: 

* 

BET-OberflSche nach DIN 66131 m 2 /g 400-600 

DBP-Zahl nach DIN 53601 % 340-380 

Stantpfgewicht nach DIN 53 194 g/1 180-220 

"i^PINE-Siebriickstand">63 nm Gew . -% 25- 60 



2. Verfahren zur Herstellung der Fallungskieselsaure 

m 

25 folgenden physikalisch-chemischen Kenndaten: 

BET-Oberflache nach DIN 66131 m 2 /g 400-600 

DBP-Zahl nach DIN 53601 % 340-380 

Stampfgewicht nach DIN 53194 g/1 180-220 

m 

"ALPINE-Siebruckstand" >63 nm Gew*-% 25- 60 



daduch gekennzeichnet , daB man in eine auf 40 °C - 42° C 
erwarmte Vorlage aus Wasser unter Konstaxrthaltung eines 
pH-Wertes im Bereich von 6-7 durch glexchzeitigen Zvt- 
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lauf von Wasserglaslosung und Schwef elsaure , unter ajihal- 
05 tendem Scheren iiber die gesamte Fallzeit, durch 90-mjLntitige 
Unterbrechung der FSllung von der 13. bis zur 103. Minute 
nach einer Gesamtf filldauer von 146 Minuten eine XieselsSure- 
endkonzentration von 46 g/1 einstellt, die FSJLlungskxesel- 
•sSuresuspension 12 - 17 Stunden lang altert f die FSJLlungs- 
10 kieselsSure mit Hilfe einer Filterpresse aus der Suspension 
abtrennt, auswSscht, den Filterkuchen mit Wasser und/oder 
SSure zu einer Suspension mit 10-16 Gew.-% Feststoff ge- 
halt verfltissigt und anschlieBend sprtihtrocknet . 

15 3. FSllungskieselsSure gekennzeichnet durch die folgenden 
physikalisch-chemischen Kenndaten : 



BET-Oberf ISche nach DIN 66131 m 2 /g 400-600 

DBP-Zahl nach DIN 53601 % 320-360 

20 Stampfgewicht nach DIN 53194 g/1 75-120 

"ALPINE-Siebrttckstand" * 63 wn Gew.-% C 0,1 

4 . Verf ahren zur Herstellung der FallungskieselsSure mit den 
folgenden physikalisch-chemischen Kenndaten: 

25 

BET-Oberflache nach DIN 66131 m 3 /g 400-600 
DBP-Zahl nach DIN 53601 % 320-360 

Stampfgewicht nach DIN 53194 g/1 75-120 
"ALPINE-Siebriickstand" >63 um Gew.-% ^0,1 

30 

dadurch gekennzeichnet , daB man nach Anspruch. 2 verfahrt 
und die Fallungskieselsaure im AnschluB an die SprEhtrock- 
nung auf einer ALPINE-Querstrommiihle vermahlt. 



35 
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5. F&llungskieselsaure , gekennzeichnet. durch die folgenden. 
05 physikalisch-chemischen Kenndaten: 



BET-Oberf lache nach DIN 66131 m a /g 400-600 

DBP-Zahl .nach DIN 53601 % 310-360 

-Stampfgewicht nach DIN 53194 g/1 35- 70 

10 "ALPINE-Siebruckstand" > 63 Jim Gew.-% <0,01 

6. Verfahren zur Herstellung der Fallungskieselsaure mit 
folgenden physikalisch-chemischen Kenndaten: 

!5 BET-Oberf lache nach DIN 66131 m*/g 400-600 

DBP-Zahl nach DIN 53601 % 310-360 

Stampfgewicht nach DIN 53194 g/1 35- 70 

"ALPINE-Siebriickstand n ^63 Gew.-% {.0,01 

20 dadurch gekennzeichnet. , daB man nach Anspruch 2 verfatnrt 
und die Fallungskieselsaure im Ans'chluB an die Spruh- 
trocknung auf einer Strahlmuhle vermahlt. 



25 
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